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Abstract 



The present invention relates to salts of alkenylsuccinic acid alkoxyalkyl monoamides of the formula la 



I and/or lb 



a 



if desired mixed with salts of alkenylsuccinic acid monoester amines of the formula lla 



and/or lib 
i m and M<(+)> 



H 



where R<1>, R<2>, A, R<3>, R<4>, n, 



an/or alkenylsuccinimides of the formula III I 

m and M«+» have the meaning mentioned in the description. The invention likew.se relates to a 
orocessfor the preparation of silts of alkenylsuccinic acid alkoxyalkyl monoamides of the formula la 
Kr lb desired mixed with salts of alkenylsuccinic acid monoester amines of he formula lla lib 
and lor Xen^tuSSries of the formula III, which is characterised in that alkeny succmic anhydrides 
a? reacted ^Tith X^alkylamines of the formula IV H2N-(CH2)n-0-(A)m-R<3> IV where R<3>, n. m 
and A have CSg mentioned in the description, and this reaction is carried out in the presence of 
1" amount i base equimolar to the alkoxyalkylamines of the formu a IV or ^foHowmg the reaction an 
amount of base equimolar to the alkoxyalkylamines of the formula IV is added The invenbon further 
relates to wSe^ and/or oil-containing formulations for the working of metals, which contain the 
-S^miSonSd sate of alkenylsuccinic acid alkoxyalkyl monoamides of the formula la and or lb rf 
desired mixed with salts of alkenylsuccinic acid monoester amines of the formula lla and/or lib and/or 
JSSSISI^ ^ «i formula III, and to their use as anticorrosion agents, cooling lubricants and 
metalworking aids. 
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Beschreibung 



Die Anwendung von Metaiibeartoertungshilfsmitteln erstreckt sich auf zahlreiche Bearbeitungsvorgange der Vor- 
und Nachbehandlung von Metallen. Das Arbeitsgebiet umfaGt die spangebende und spanlose Verformung von Metall- 
5 teilen. Bel spangebender Verformung der Metalle werden Bohr- und SchneidOle, bei spanloser Verformung Walz- und 
ZiehOle eingesetzt. 

Korrosionsschutzmittel und Emulgatoren in emulgierbaren Metailbearbeitungsflussigketten sollen folgende Forde- 
rungen erf alien: 

10 1 . ausgepragte Korrosionsschutzeigenschaften gegenQber Eisenmetallen 

2. Emulgiervermogen gegenQber MineralGlen, eventuell auch in Kbmbination mit ausgewahlten nichtionogenen 
Verbindungen 

3. geringe Schaumneigung bzw. schneller Schaumzerfall 

4. Verhinderung des Wachstums von Mikroorganismen 



Diese Forderungen werden von den beretts bekannten Verbindungen nur teitweise erfullt. 
Aus EP-A-127 132 sind Salze von C 6 -C 12 -Alkenylbemsteinsaurehalbamiden und deren Verwendung als Korrosions- 
schutzmittel bekannt Diese Verbindungen zeigen jedoch kein ausreichendes Emulgiervermogen, was zu ungenugen- 
den Standzeiten der Gebrauchsemulsion fuhrt AuBerdem neigen Emulsionen mit diesen Verbindungen zur 
20 Schaumbildung, was besonders bei Arbeitsprozessen, wie dem Schleifen, von Nachteil ist, wenn die Emulsionen 
hohen mechanischen Beeinf lussungen ausgesetzt sind. 

In der DE-A-33 00 874 werden AlkanolaminsaJze von C 6 -C 18 -Alkenylbernsteinsaurehalbamiden beschrieben, bei 
denen zur Halbamidbildung ein primares Amin mit einer CrC-io-Alkylkette eingesetzt wird. 

EP-A-0 074 199 beschreibt Reaktionsprodukte aus einem Bernsteinsaure-Acyllerungsmittel und einem 
25 Etheramln als Korrosionsschutzmittel In Schmlermltteln und Kraftstoffen. 

Die DE-A-33 41 013 beschreibt Ce-Cis-Alkenylbernsteinsaurehalbamide, bei denen zur Halbamidbildung sekun- 
dare Amine mit 1 bis 10 Kbhlenstoffatomen eingesetzt werden. 

Auch durch den Einsatz dieser Verbindungen konnen die oben angegebenen Forderungen nicht vollstandig erfOUt 
werden. 

30 Aufgabe der Erfindung ist es, Derivate von Alkenylbernsteinsauren zur Verfugung zu stellen, die die vorstehend 
beschriebenen Eigenschaften in sich vereinen. 

Oberraschender Weise wurde nun gefunden, daB diese Aufgabe durch Salze von Alkenylbernsteinsaurehalbami- 
den, die als Aminkomponente Alkoxyalkylamine enthalten, gegebenenfalls im Gemisch mit Salzen von Alkenylbern- 
steinsaurehaibestern, die als Estergruppe ein Alkohoiamin enthalten, und Alkenylbernsteinsaureimiden gelost werden 



Gegenstand der Erfindung sind Salze von Alkenylbernsteinsaure-alkoxyalkylhalbamiden der Formel la und/oder lb, 



15 



35 kann. 



la 



lb 



40 



R 1 -CH-CO-NHR 2 



R 1 -CH-COO e M e 



45 



CH 2 -COO e M 



CH 2 -CO-NHR 2 



gegebenenfalls im Gemisch mit Salzen von Alkenylbernsteinsaurehalbesteraminen der Formel Ha und/oder Mb 



50 



55 



2 



EP 0 584 711 B1 



10 



15 



20 



45 



lla Mb 
R 1 -CH-COO-CHR 4 -CH 2 -NR 5 R 6 R 1 -CH-COO e M* 



CH 2 -C00 e M ffi CH 2 -COO-CHR 4 -CH 2 -NR 5 R 6 



und/oder Alkenylbernsteinsaureimiden der Formel HI, 



R^CH-CO — 
I N - R 

CH 2 -C0^ I" 



wobei 



R 1 = C 6 -C3o-Alkeny! oder C 6 -C3o-Alkyl, bevorzugt Cg-Cis-Alkenyl Oder C 9 -C 18 -AIkyl, wobei R 1 geradkettig Oder 
verzweigt sein kann; 
25 R 2 = -(CH2) n -0-(A) m -R 3 mit 

A * -CH 2 -CH 2 -0- Oder -CH(R 4 )-CH 2 -0- wobei 
R 3 = C-i-C-is-AIkyl, wobei R 3 geradkettig oder verzweigt sein kann, 
R 4 = Wasserstoff oder Methyl, 
n = eine Zahl von 1 bis 6, 
30 m- eine Zahl von 0 bis 8 und 

W = ein Alkalimetall- Oder Erdalkalimetallkation sowle ein Ammoniumion der Formel HNR 5 R 6 R 7 , wobei R 5 , R 6 
und R 7 gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C^Ce-Alkyl oder Hydrcocy-fC-j-CgJ-alkyl, insbesondere 
2-Hydroxyethyl und 2-Hydroxypropyl bedeuten. 

35 Die Alkenylbernsteinsaurehalbesteraminsalze der Formel lla, llbunddie Alkenylbernsteinsaureimideder Formel III 
kannen als Nebenprodukte bei der Herstellung der Alkenylbernsteinsaure-alkoxyalkyl-halbamidsalze der Formel la, lb 
auftreten und liegen gewfihnlich in Konzentrationen von 0 bis 40 Gew.-%, bevorzugt 0 bis 20 Gew.- %, im Gemisch mit 
den Alkenylbernsteinsaurealkoxyalkyl-halbarnidsalzen der Formel la, lb vor. 

Eberrfalls Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Salzen von Alkenylbernsteinsaure-alk- 

40 oxyalkyl-halbamiden der Formel la und/oder lb, gegebenenfalls in Mischungen mit Salzen von Alkenylbernsteinsaure- 
halbesteraminen der Formeln lla und/oder Mb und/oder Alkenylbernsteinsaureimiden der Formel III, das dadurch 
gekennzeichnet ist, daB Alkenyibernsteinsaureanhydride mit Alkoxyalkylaminen der Formel IV 



H 2 N-(CH 2 ) n .O-(A) m -R 3 IV 



wobei 



R 3 = Cj-CjB-Alkyl, wobei R 3 geradkettig oder verzweigt sein kann, 
n = eine Zahl von 1 bis 6 und 
so mo eine Zahl von 0 bis 8, 

in einem molaren Verhaltnis von 1 : 0,7 bis 2,5. vorzugsweise 1 : 0,8 bis 1,2, bei Temperaturen von 20 bis 50°C umge- 
setzt werden und diese Umsetzung in Gegenwart von 0,58 bis 0,60 Mol, bezogen auf Alkoxyalkylamin der Formel IV, 
von Basen erfolgt Oder im AnschluB an die Umsetzung 0,58 bis 0,60 Mol, bezogen auf Alkoxyalkylamin der Formel IV, 
55 von Basen zugegeben wird. 

Als Basen werden Alkali hydroxyde, insbesondere NaOH, Erdalkalihydroxyde sowie Alkanol amine der Formel 
NR 5 R 6 R 7 [oder Mischungen daraus] eingesetzt Oblicherweise werden die Basen in einer Menge von 0,58 bis 0,60 
Mol, bezogen auf Alkanolamin, eingesetzt. 
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Die Herstellung der als Ausgangsmaterialien verwendeten Alkenylbernsteinsaureanhydride erfolgt durch Umset- 
zung von Olefin en und Maleinsaureanhydrid und ist bekannt. Bevorzugte define sind Oligomere des Ethyl ens, P ropy- 
lens und Butyl ens sowie Olefine mrt innenstandiger Doppelbindung. Beispielsweise kann n- 
Dodecenylbernsteinsaureanhydrid durch Umsetzung von n-Dodecen-1 mit Maleinsaureanhydrid bei Temperaturen von 
5 1 50 bis 230 °C bei einem Druck von 3 bis 1 0 bar in Gegenwart geeigneter Radikalinhibitoren hergestellt werden. Die 
so erhaltenen Alkenylbernsteinsaureanhydride kfinnen entweder nach Reinigung durch Destination Oder Umkristallisa- 
tion Oder aber direkt zur Herstellung der erfindungsgemaBen Verbindungen eingesetzt werden. 

Die Alkoxyalkylamine, z.B. Methoxypropylamin lassen sich durch Anlagerung von Acrylnitril an Alkohole sowie 
anschlie Bender Hydrierung herstellen. 
10 Die erfindungsgemaBen Salze von Alkenylbernsteinsaure-alkoxyalkyl-halbamiden der Formel la und/oder lb, gege- 
benenfalls in Mischung mit Salzen von Aikenylbernsteinsaurehalbesteraminen der Formel Ha und/oder lib und/oder 
Alkenytbernsteinsaureimiden der Formel III finden Verwendung als Metalfbearbettungshitfsmittei, insbesondere als Kor- 
rosionschutzmittel und Emulgator in waBrigen und/oder Olhaltigen Formulierungen bzw. Metallbearbeitungsf lussigkei- 
ten. 

is Ebenfalls Gegenstand der Erfindung sind wasser- und/oder olhattige Formulierungen zur Bearbertung von Metal - 
ten, insbesondere zur Verwendung als Kuhlschmiermittel. die dadurch gekennzeichnet sind, daB sie die vorstehend 
genannten Salze von Alkenylbernsteinsaure-alkcxyalkyl-halbamiden der Formel la und/oder lb. gegebenenfalls in 
Mischung mit Salzen von Alkenylbernsteinsaurehalbesteraminen der Formel Ha und/oder lib und/oder Alkenylbern- 
steinsaureimiden der Formel 111 entharten. 

20 Die nach den vorstehend beschriebenen Verfahren hergestelHen Altenylbemsteinsaure-alkoxyalkyl-halbamidsalze 
der Formel la und/oder lb, gegebenenfalls in Mischung mit Salzen von Alkenylbernsteinsaurehalbesteraminen der For- 
mel Ha und/oder lib und/oder Alkenytbernsteinsaureimiden der Formel III, bilden in Wasser Ware Losung und ergeben 
mit MineralOl in Wasser leicht emulgierbare Formulierungen. Diese Verbindungen werden in konzentrierter Form als 
Emuigatoren und Korrosionsschutzmittel in Olhaltigen und/oder in wassrigen Formulierungen eingesetzt. Die Konzen- 

25 tration der Alkenylbernsteinsaure-alkoxyalkylhalbamidsalze der Formel la und/oder lb, gegebenenfalls in Mischung mit 
Salzen von Alkenylbernsteinsaurehalbesteraminen der Formel Ha und/oder lib und/oder Alkenylbernsteinsaureimiden 
der Formel III, in der Formulierung ist h&her als bei der Anwendung und betragt gewahnlich 10 bis 80 Gew.-%. Zur 
spangebenden Oder spanlosen Verformung wie z. B. in Bohr-, Schneid-, Zieh- und WalzflQssigkerten wird die Formulie- 
rung mit Wasser verdunnt. Zur Bereitung der Formulierungen werden die erfindungsgemaBen Produkte entweder in die 

30 erforderliche Menge Wasser eingeruhrt Oder mit MineralOI bzw. Mineral 0l/Wasser gemischt. Die erhaltenen waBrigen 
bzw. Olhaltigen Formulierungen werden Qblicherweise vor Anwendung mrt Wasser verdunnt bzw. emulgiert. Das Ver- 
dunnungsverhaltnis betragt im ajlgemeinen 1 : 10 bis 1 : 100. Die Anwendungskonzentration der Alkenylberrtstein- 
saure-alkoxyalkyl-halbamidsalze in Metallbearbeitungsf IQssigkeiten. z.B. Bohr-, Schneid-. Zieh- und WalzflQssigkeiten, 
betragt im aligemeinen etwa 0,1 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 10 Gew.-%. Die genannte Konzentration bezieht 

35 sich sowohl auf die Anwendung der Produkte in Wasser als auch in MineralGI/Wasseremulsionen bei der Metallbear- 
beitung. Urrter Metallbearbeitungsf IQssigkeiten sind auch KOhlschmiermittel zu verstehen. 

Die Alkenylbernsteinsaure-alkoxyalkyl-halbamidsaize werden in waBrigen, mineral Olhaltigen Metal Ibearbeitungs- 
f IQssigkeiten als Emulgator mit Korrosionsschutz und in waBrigen, mineral6lfreien Metallbearbeitungsf IQssigkeiten als 
Korrosionsschutzmittel eingesetzt. Sie sind zur Mischung mit Qblichen Mineraldien, insbesondere mit naphthenbasi- 

40 schen, paraffinbasischen und gemischtbasischen MineralOlen geeignet. Die Formulierung bzw. Metallbearbeitungsf IQs- 
sigkeiten kOnnen zusatzliche Hilfsstoffe zur Optimierung des Emulgierverhaltens und des Korrosionsschutzes 
enthalten. Daf Qr werden besortders vorteilhaft Oxethylate der aligemeinen Formel V 

R 8 -0-(CH 2 -CH 2 -0) p H V 

45 

verwendet, wobei R 8 C 10 -C 2 2 Alkyl, C 10 -C22 Alkenyl oder Alkylphenyl mit insgesamt 1 0 bis 20 C-Atomen und p Zahlen 
von 2 bis 10 bedeuten. 

Auch kflnnen Fettsaurealkanolamide der aligemeinen Formel VI 

so R 9 -CO-NR 10 R 11 VI 

wobei R 9 C 10 -C22 Alkyl, C 10 -C22 Alkenyl und R 10 und R 11 gleich oder verschieden sind und Wasserstoff Oder Hydroxy- 
(CrC 6 )-alkyl, insbesondere 2-Hydroxyethyl oder 2-Hydroxypropyl bedeuten als Hilfsstoffe eingesetzt werden. Weitere 
geeignete Hilfsstoffe sind Ethercarbonsauren der Formel VII 

55 

R 12 -(0-CH 2 -CH2) q -(0-CH(R 1 )-CH 2 ) r -CH 2 COO-X + VI I 

wobei 
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Wasserstoff. ein Alkalimetallatom oder Erdalkalimetallatom, bedeuten. 

Ebenfalls geeignete Hilfestoffe sind alkoxyiierte primare Amine der Formel VIII 

R 13 -N[(-OCH 2 -CH 2 -0) p H]] u Vlh 



10 



15 



20 



wobei 

r13 C 12 -C 2 o-AIM. oder Alkenyl vorzugsweise C 16 -Ci 8 -Alky.. 

: rsr gsssGszsz - - - *~ ' — — — « a - ak * 5, * ,oms 

ein Wasserstoffatom sitzt. 

Farbzahl werden wie folgt bestimmt oder ermittelt: 
Bestimmung der Saurezahl: 

trode). 

30 Ermittlung des Basen-Stickstoffs und der Aminzahl: 
mel: 

Aminzahl [mg KOH/gl = % Basen-N * 5,61/0.140067 

folgenden AusfOhrungsbeispiele varanschaulichan dia vorliagande Erfindung ohna diase zu baschrankan: 
Beispiele: 



35 



40 



50 HerstellungvonC,^ 

,n aina. 1 L DraiMs^bann. it ROHrar — = ™3^^ 
127.5 g (1.0 Mol) 3-n-Butoxypropylam.n. 149.1 g | (1.0 *JJ™™?™ n TtenWbernsteinsaureanhydrid (Kettenver- 

3 J Und 33 % C 12 /14-Alkanylbernstam 
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^^^^^^^^ *** a ~~ N - E * s,m - 



Beispiel 2 

Heraenun^nC^^ 

InderimBaspieMbesch^ 

tro pfteinnemalbvon30 min 139.6 g O^-J^?*^*^ zu (ex(Jtherme 
an&rid (Kettenverteilung der ^"9 s ° , "?"« a 9 e S 1 S^ g iSTic. Nach beendeter Zugabe rflhrte man 

ReakBon) and Watt di e 'nnentemparatur ^e^^ KOhlung ba ™ durch Zugabe von V4>5 g (0>5 

noch 2 h bei 50°C nach (Umsatz taut Kcrtrolle de Basen N > 98 ^ ^ ^ Natronlauge 

Mol) Triethanolamin. Die A-M^T™ 8 ^^ dun kelge.ben ROssigkeit mit 
alkalisiert (pH-Wert (1 %ig in entminerahsierteni Wasser). 8.4). Man 
lod-Farbzahl 20. Aminzahl (potentimetrische Bestimmung) 
151 mg KOH/g. Saurezahl 50,6 mg KOH/g. 

Beispiel 3 

Hersteuung von c^ker^ernst^^ 
mineralisiertem Wasser tr^ 

bernsteinsaureanMrid(exothermeReakt»on) -^^^^^Zp^^^^*^^*^ 
ZhbeiSO-Cnach.ZudiesemZeHpu.^e^^^^ und ca . 14 % n- 

ny.bernsteir«aure-3*uta X ypropylhalba^ 

C 12M -A1kenytbarr«eir^r^ und ernjeft s0 , 19>1 g eine r gelblichen, vis- 

^lung^nC^^^ 

Zu 139, g (0.5 Mol) SSS^ 
KOhlung 44,6 g (0.5 mol) 3-Methoxypropylam.n fJ^^^S^Sa^ und erhielt nach 1 h NachreaWion 
* ren, neutralise mh einer Mischung aus ^^JJSSSSJShb von 93:7 (Analyse durch Basen-N). Nach Alka- 

KOH/g. Saurezahl 46 mg KOH/g und einer Vistositat von 2.3 Pas. 
45 Beispiel 5 

HerstellungvonTri^^ 

Zu einer M ischungaus44,g(0, r )3™ 
so tropfte man beginnend mt 30°C innerh ^SStSSSi rOhrte ansch.ieBend noch 2 h bei dieser 
steinsaureanhydrid so zu. ^^Sr^S 63 % Hatoamid und 37 % Halbester. Nach 
Temperatur nach. Zu diesem Zertpunkt enth«ft *e ReaWwna m.scnun g^ ROssjgkeit mjt 

Alkalisieren mit 24 g 50 %iger Natronlauge erh.elt man 266,2 g emer scnwac g 
zahl 206 mg KOH/g. Saurezahl 56 mg KOH/g. 



w 



is 



20 



30 



35 



55 



6 



EP 0 584 711 B1 



Tab. 1 



10 
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20 



30 




35 



40 



Anmerkungen zu Tabelle 1: 

der Schaummenge in ml. 

Angaben zur TestdurchfOhrung: 

Gepruft wurden Formulierungen bestehend aus: 

45 18% Emulgatormischung 

4 % Nonylphenolethoxilat 

2% Wasser 

78 % naphthenbastsches Minerals 



so Emulgatormischung: 

37 % Produkl laut Beispiel 

32 % Oleylalkohol + 2EO (Ethylenoxid) 

31 % Tallolfettsaurediethanolamid 



55 



PatentansprOche 

, Alkenylbern^^ der Formel ,a 



1. Salzevoni 



7 
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lb 



R 1 -CH-CO-NHR 2 Rl-CH-C00 9 M* 

I 1 
CH 2 -C00*M* CH 2 -CO-NHR 2 

geg ebenen1al.s i m Qemisch mit Sa,en von ^bernstein^urena^raminen der Forme. ..a und/oder «b 
,13 " b 

5 R 6 R 1 -CH-COO e M® 



R 1 -CH-COO-CHR 4 -CH 2 -NR 5 R' 

I 

CH 2 -COO e M® 
und/oder Alkenylbernsteinsaureimiden der Formal III. 

r .-ch-co^_ r2 

CHj-CO" 



wobei 
R 1 = 



CH,-COO-CHR 4 -CH 2 -NR 5 R' 



C^o-^ny. Oder C,^. bevorzugt Cs-C^AIKenyl oder C^ ir W. wobei |0 geradketfg 
Oder verzweigt sein kann; 
R 2 = -(CH 2 ) n -0-(A) m -R 3 mit 
A= -CH 2 -CH r O- Oder -CH(R 4 )-CH 2 -0- wobei 
R 3 = C r C 18 -Aikyl, wobei R 3 geradkettig oder verzweigt sein kann, 
r 4 = Wasserstoff Oder Methyl, 
n = eine Zahl von 1 bis 6, 

m= eine Zahl von Obis 8 und Ammnninmion der Formel HNR 5 R 6 R 7 . wobei R 5 , R 6 

dere 2^Hydroxyetnyl und 2-Hydroxypropyl bedeulen. 

den der Formel la und/oder lb vorliegen. 
nylberreteinsaureanhydride mit Alkoxyalkylaminen der Formel IV 
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H 2 N-(CH 2 ) n -0-(A) m -R 3 



wobei 



15 



20 



25 



r3 - d-C^-Alkyt, wobei R 3 geradkettig Oder verzweigt sein kann. 

A= -CHj-CHj-O- Oder -CHC^CHz-O- wobei 

r 4 = Wasserstoff Oder Methyl, 

n = eine Zahl von 1 bis 6 und 

m = eine Zahl von 0 bis 8, 

«™ 1 o 7 bis 2 5 vorzugsweise 1 : 0.8 bis 1 ,2. bei Temperaturen von 20 bis 50 °C. 
in einem molaren Verhaltnis von 1 .0,7 t>.s z.s, Q 60 M , ^ogen auf Alkoxvalkylarhin der 

umgesetztwerdenunddiese Umsetzung . ,Gege nwart yon0,58bi s0,6 om ot oe g , Alkoxvalky- 

Formel iV. von Basen erfdgt oder im ^*^^SZ mJ o^lZ^Lxto woEjLt 

wasserstoff, C^Alky! oder Hydroxy-CCi-CsJ-Alkyl bedeuten. 

4. Verfahren nach Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet. daB als eine der Basen NaOH eingesetzt wird. 

5 Verlahren naoh Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet da8 ais AlKoxyaikyiamine der Formei .V 3-Methoxypropyl- 
amin und/oder 3-Butoxypropylamin eingeselzt werden. 

6. Wasser-und/cxferOlhal^^ 

TStSXSEL Alkenylbernsteinsaureimiden der Formei III. nach Anspruch 1 enthalten. 

30 7. Formuiierungen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, da8 die Verbindungen gemSB Anspruch 1 in einer 
Konzentration von 1 0 bis 80 Gew.-% enthalten sind. 

8. Wasser- und/oder O.haKge Me^Hbea^^ten zur ^^JSg^SSS^ 
ten. 

ten sind. 

10. Formuiierungen nach Anspruch 6. dadurch gekennzeichnet daB ais zusatz.iche HiKsstoffe Oxethyiate der aiige- 
45 meinen Formei V 

^-©-(CHg-CHa-OJpH, 

wobei *» C^-Ca-Alkyl. d^C* Alkeny. oder AJkylpheny. mit insgesamt 10 bis 20 C-Atomen und p Zahlen von 2 
10 bedeln und/oder Fettsaurealkanolamide der allgememen Formei VI 

R 9 -CO-NR 10 R 11 . 

wobei R 9 Co-^M. C^-Alkenyi und R" und R« g.eich oder verschieden sind und Wasserstoff. Hydroxy- 
rcT-C 6 )-alkyi. in^,esondere 0 2-Hydroxyethyl oder 2-Hydroxypropyi und/oder 
Ethercarbonsaure der Formei VII 

R 1 2.(0-CH 2 .CH 2 ) q -(0-CH(R 1 )-CH2) r CH 2 COO-X + 
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wobei R 12 ein verzweigler oder unverzweigter C 8 -C 22 -Alkyl- Oder Ce-C^-Alkenylrest ist und q und r unabhangig 
voneinander Werte von 0 bis 10 besfeen, mit der MaBgabe, daB die Summe aus q und r mindeslens 1 ist und X 
gleich Wasserstoff. ein Alkalimetallatom oder Erdalkalimetallatom bedeuten, 
alkoxylierte primare Amine der Formel VIII 

R 13 -N[(OCH 2 -CH 2 -0) p HD u 

wobei 

R 13 C 12 -C 20 -Alkyl, Oder Alkenyl vorzugsweise Cie-C^-Alkyl, 
p Zahlen von 2 bis 1 0, vorzugsweise 4 bis 6 und 

u die Zahl 1 oder 2 bedeuten, mit der MaBgabe, daB falls u gleich 1 an der freien Bmdung des Stickstoff- 
atoms ein Wasserstoffatom sitzt, 

Fetts^uTepolyglycolester, insbesondere von gesattigten oder ungesattigten Fettsauren mit 10 bis 22 C-Atomen in 
der Alkylkette und 1 bis 10 Ethylenoxideinheiten, bevorzugt Olsaure mit 4 bis 6 Ethylenoxideinheiten, enthalten 
sind. 

11. Formulierungen nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Hilfsstoffe in einer Konzentration von 20 bis 
40 Gew,-% enthalten sind. 

1 2. Formulierungen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB Entschaumer und/oder Konservierungsmittel ent- 
halten sind. 

13. MetalbearbeitungsflQssigkeiten nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet. daB als zusatzliche Hilfsstoffe Oxethy- 
late der allgemeinen Formel V 

R 8 -0-(CH 2 -CH 2 -0) p H 

, wobei R 8 Alkyl, C 10 -C 22 Alkenyl oder Alkylphenyl mit insgesamt 10 bis 20 C-Atomen und p Zahien von 2 

bis 1 0 bedeuten und/oder Fettsfiurealkanolamide der allgemeinen Formel VI 

R 9 -CO-NR 10 R 11 , 

wobei R 9 C 10 -C 22 -Alkyl, C^-Cgs-Alkenyl und R 10 und R 11 gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Hydroxy- 
(CrCeJ-alkyl. insbesondere 2-Hydroxyethyl oder 2-Hydroxypropyl und/oder 
Ethercarbonsaure der Formel VII 

R 12 -(0-CH 2 -CH2) q -(<>CH(R 1 )-CH2)r-CH 2 COO-X + , 

wobei R 12 ein verzweigter oder unverzweigter Cs-^-Alkyl- oder Ca-C^-Alkenylrest ist und q und r unabhangig 
voneinander Werte von 0 bis 10 besitzen, mit der MaBgabe. daB die Summe aus q und r mmdestens 1 ist und X 
gleich Wasserstoff. ein Alkalimetallatom oder Erdalkalimetallatom bedeuten. 
alkoxylierte primare Amine der Formel VIII 

R^-NK-OGHa-CHg-OJpHIlu 

wobei 

r13 C 12 -C 20 -Alkyl. oder Alkenyl vorzugsweise C 16 -C 18 -Alkyl. 
p Zahlen von 2 bis 10, vorzugsweise 4 bis 6 und 

u die Zahl 1 oder 2 bedeuten. mit der MaBgabe, daB falls u gleich 1 an der freien B.ndung des Stickstoff- 
atoms ein Wasserstoffatom sitzt, 

SttsfuTepolyglycolester. insbesondere von gesattigten oder ungesattigten Fettsauren mit 10 bis 22 C-Atomen in 
der Alkylkette und 1 bis 10 Ethylenoxideinheiten. bevorzugt Olsaure mit 4 bis 6 Ethylenoxideinheiten, enthalten 
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sind. 



SEE in waBrigen und/oder olhaWgen Formulierungen bzw. Metallbearbe.tungsh.lism.tlel. 



5 Aiken; 

mitte! und 

Claims 

1. A salt of an alkenylsuccinic acid altocyalkyl-half-amide of the formula la or lb 

lb 



10 



15 



20 



30 



35 



45 



la 



,2 R^CH-COC^M® 



F^-CH-CO-NHrV 

i 1 

CH 2 -COO e M* CH 2 -CO-NHR 2 

if appropriate as a mixture with a salt of an alkenylsuccinic acid half-ester amine of the formula I la or lib 
lla ,,b 
R i-CH-COO-CHR<-CH 2 -NR 5 R 6 R 1-CH-COO e M® 



CH 2 -COO e M® 



and/or an alkenylsuccinic acid imide of the formula 111 



CH,-COO-CHR 4 -CH 2 -NR 5 R 6 



r'-ch-co-— , ... 

40 CH 2 -C0- 
in which 

Ri is Ce-Cao-alkenyl or Ca-C^-alkyl. preferably C 9 -C 1B -a.kenyl or C 9 -C ie -alkyl. where R 1 can be straight-chain 

or branched; 
R 2 is -(CH^n-O^AJ^-R 3 . where 
A is -CH 2 -CH 2 -0- or -CH(R 4 )-CH 2 -0-, in which 
R 3 is C r C 18 -alkyl, where R 3 can be straight-chain or branched, 
so R 4 is hydrogen or methyl. 

n is a number from 1 to 6, 

m is a number from 0 to 8 and ^* u « wm..i a uwr5r 6 r 7 in w hich R 5 

E* is an alkali metal or alkaline earth metal cation or an ammonium non of the formula HNRRR, ™£* R : 
R6 and R 7 are identical or different and are hydrogen. C r C 6 -alkyl or hydroxy-(C r C 6 )-alkyl, .n partcular 2 
55 hydroxyethyl or 2-hydroxypropyl. 

, a ™n.md as claimed in claim 1 wherein a salt of an alkenylsuccinic acid half-ester amine of the formula lla or 

2 - 
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erably up to 20 % by weight, as a mixture with a salt of an alkenylsuccinic acid alkoxyalkyl-half -amide of the formula 



la or lb. 



3 A process for the preparation of a salt of an alkenylsuccinic acid alkoxyalkyl-half-amide of the formula la or lb as 
claimed in claim 1 if appropriate as a mixture with a salt of an alkenylsuccinic acid half-ester amine of the formula 
lia or lib and/or an alkenylsuccinic acid imide of the formula III, which comprises reacting an alkenylsuccinic acid 
anhydride with an alkoxyalkylamine of the formula IV 

H 2 N-(CH 2 ) n -0-(A) m -R 3 IV 



in which 



R 3 is C r C 1B -alkyl, in which R 3 can be straight-chain or branched, 

A is -CH 2 -CH 2 -0- or -CH(R 4 )-CH 2 -0-, in which 

R 4 is hydrogen or methyl, 

n is a number from 1 to 6 and 

m is a number from 0 to 8, 

in a molar ratio of 1 : 0.7 to 2.5, preferably 1 : 0.8 to 1 .2, at temperatures of 20 to 50°C, and carrying out this reaction 
in the presence of from 0.58 to 0.60 mol, based on alkoxyalkylamine of the formula IV, of bases or adding from 0.58 
to 0 60 mol, based on alkoxyalkylamine of the formula IV, of bases after the reaction the bases employed being 
alkali metal or alkaline earth metal hydroxides and alkanolamines of the formula HNR 5 R 6 R , in which R , R and 
R 7 are identical or different and are hydrogen, (VCe-alkyl or hydroxy-(C 1 -C 6 )-alkyl. 

4. The process as claimed in claim 3. wherein NaOH is employed as one of the bases. 

5. The process as claimed in claim 3, wherein 3-methcxypropyiamine and/or 3-butoxypropylamine are employed as 
the alkoxyalkylamine of the formula IV. 

6 An aqueous or oil-containing formulation for working metals, in particular for use as a cooling lubricant, which com- 
prises a salt of an alkenylsuccinic acid alkoxyalkyi-hatf-amide of the formula la or lb, if appropriate as a mixture with 
a salt of an alkenylsuccinic acid half-ester amine of the formula lla or lib and/or an alkenylsuccinic acid imide of the 
formula ill, as claimed in claim 1. 

7. A formulation as claimed in claim 6, which comprises a compound as claimed in claim 1 in a concentration of 10 to 
80 % by weight. 

8 An aqueous or oil-containing metalworWng fluid for working metals, in particular for use as a cooling lubricant, 
which comprises a salt of an alkenylsuccinic acid alkoxyalkyl-half-amide of the formula la or lb. if appropriate as a 
mixture with a salt of an alkenylsuccinic acid half-ester amine of the formula lla or lib and/or an alkenylsuccinic acid 
imide of the formula III, as claimed in claim 1. 

9. An aqueous or oil-containing metalworking fluid as claimed in claim 8, which comprises a compound as claimed in 
claim 1 in a concentration of 0.1 to 10 % by weight, preferably 2 to 10 % by weight. 

10. A formulation as claimed in claim 6, which comprises as additional auxiliaries an oxyethylate of the formula V 

R 8 -0-(CH 2 -CH 2 -0) p H 

in which R 8 is C^-C^-alky!, C 10 -C 22 alkenyl or alkylphenyl having a total of 10 to 20 carbon atoms and p is a 
number from 2 to 1 0, and/or a fatty acid alkanolamide of the formula VI 

R 9 -CO-NR 10 R 11 

in which R 9 is C 10 -C 22 -alkyI or C 10 -C 22 -a!kenyl and R 10 and R 11 are identical or different and are hydrogen or 
hydroxyKCrCeJ-alkyl, in particular 2-hydroxyethyl or 2-hydroxypropyl, and/or 
an ether-carboxylic acid of the formula VII 
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R^-(0-CH 2 -CH 2 ) q -(0-CH(R 1 )-CH2) r -CH 2 COO-X + 

in which R 12 is a branched or unbranched Cs-C^alkyl or C 8 -C 22 -alkenyl radical and q and r independently of one 
another have values from 0 to 10, with the proviso that the sum of q and r is at least 1 . and X is hydrogen, an alkali 
5 metal atom or an alkaline earth metal atom, 

an alkoxylated primary amine of the formula VIII 

R 1 3 -N[(-OCH 2 -CH 2 -0) p H] u 

w in which 

R 13 is C 12 -C 20 -alkyi, or alkenyl, preferably C 16 -C 18 -alkyl, 

p is a number from 2 to 10, preferably 4 to 6. and 

u is the number 1 or 2, with the proviso that if u is 1 , a hydrogen atom is located on the free bond of the nrtro- 
15 gen atom, 

TfaS acid polyglycol ester, in particular of a saturated or unsaturated fatty acid having 10 to 22 carbon atoms in 
the alkyl chain and 1 to 10 ethylene oxide units, preferably oleic acid having 4 to 6 ethylene ox.de units. 

20 11. A formulation as claimed in claim 10, which comprises the auxiliaries in a concentration of 20 to 40 % by weight. 

12. A formulation as claimed in claim 6, which comprises a foam suppressant and/or preservative. 

25 1 3. A metalworking fluid as claimed in daim 8, which comprises as additional auxiliaries an oxyethylate of ttie formula V 

R 8 -0-(CH 2 -CH 2 -0) p H 

in which R 8 is do-Cas-alkyl. C 10 -C 22 alkenyl or alkylphenyl having a total of 10 to 20 carbon atoms and p is a 
30 number from 2 to 1 0, and/or a fatty acid alkanolamide of the formula VI 

R 9 -CO-NR 10 R 11 

in which R 9 is dp-CgralkyI or C^-C^-alkenyl and R 10 and R 11 are identical or different and are hydrogen or 
35 hydroxyl-(C r C 6 )-alkyl, in particular 2-hydroxyethyl or 2-hydroxypropyl, and/or 
an ether-carboxyiic acid of the formula VII 

R 12 -(0-CH2-CH 2 ) q -(0-CH(R 1 )-CH2) r -CH 2 COO-X + 

in which R 12 is a branched or unbranched, C^-alkyl or C^-alkenyl radical and q and I r 
another have values from 0 to 10, with the proviso that the sum of q and r is at least 1 , and X is hydrogen, an alkali 
metal atom or an alkaline earth metal atom, 
an alkoxylated primary amine of the formula VIII 

R 13 -N[(-OCH r CH 2 -0) p H] u 
in which 

R 13 is C 12 -C 20 -alkyl, or alkenyl, preferably C 16 -C 18 -alkyl, 
so p is a number from 2 to 10, preferably 4 to 6, and 

u is the number 1 or 2, with the proviso that if u is 1 , a hydrogen atom is located on the free bond of the nitro- 
gen atom, 

55 atatty acid polyglycol ester, in particular of a saturated or unsaturated fatty acid having 1 0 to 22 carbon atoms in 
the alkyl chain and 1 to 10 ethylene oxide units, preferably oleic acid having 4 to 6 ethylene oxide units. 

1 4. The use of a salt of an alkenylsuccinic acid alkoxyalkyl-half-amide of the formula la or lb, if appropriate as a mixture 



40 
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with a salt of an alkenylsuccinic acid half -ester amine of the formula I la or lib and/or an alkenylsuccinic acid imide 
of the formula III, as a metalworking auxiliary, in particular as an anticorrosion agent and emulsifier in an aqueous 
or oil-containing formulation or metalworking auxiliary. 

Revendications 

1 . Sels d'alcoxyalkyl-semi-amides d'acides alcenylsucciniques de formule la et/ou lb : 

la lb 



R 1 -CH-CO-NHR 2 R 1 -CH-COO e M* 



CH 2 -C00 9 M* CH 2 -CO-NHR 2 

gventuellement en melange avec des sels de semi-ester-amines d'acides alcenylsucciniques de formule lla et/ou 
lb: 

lla lib 



R 1 -CH-COO-CHR 4 -CH 2 -NR s R 6 
I 

CH 2 -COO e M* 



et/ou d'alc6nylsuccinimides de formule III : 

r'-ch-co—. „ in 

I N - R 

CH 2 -C0-* 

ou : 

R 1 est un groupe alcenyle en Cg-C^, ou alkyle en C 6 -C3o, de preference alcenyle en C 9 -C 18 , ou alkyle en Cg- 

C 18 , R 1 pouyant avoir une chaTne droite ou ramrfiee ; 
R 2 est -(CHaJn-CMAJro-R 3 , ou 
A est - CH2-CH2-O- ou -eH(R 4 )-CH 2 -0-, ou 

R 3 est un groupe alkyle en CrCis. r3 pouvant avoir une chaTne droite ou ramifiee, 
R 4 est un atome dliydrogene ou le groupe methyle, 
n est un nombre de 1 a 6. 
m est un nombre de 0 a 8, et 

M + est un cation d'un metal alcalin ou alcalino-terreux, ainsi qu'un ion ammonium de formule HNR 5 R 6 R 7 , ou les 
radicaux R 5 , R 6 et R 7 sont identiques ou drfferents et representent chacun un atome d'hydrogene, un 
groupe alkyle en C^Cg ou hydroxy-(alkyle en C r C 6 ), en particulier 2-hydroxyethyle et 2-hydroxypropyle. 

2. Composes selon la revendication 1 , caracterises en ce que les sels des semi-esteramines des acides alcenylsuc- 
ciniques de formule lla et/ou lib et des alcenylsuccinimides de formule III sont presents a une concentration allant 
jusqu'a 40 % en poids, de preference jusqu'a 20 % en poids, en melange avec les sels des alcoxy-alkyl-semi-ami- 



R 1 -CH-COO e M* 
I 

CH 2 -C00-CHR 4 -CH 2 -NR 5 R l 
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des d'acides alcenylsucciniques de formuie la et/ou lb. 



3. Precede de preparation de sels d'alcoxyalkyl-semi-amides d'acides alcenylsucciniques de formuie la et/ou lb selon 
la revendication 1 , eventuellement en melange avec des sels de semi-esteramines d'acides alcenylsucciniques de 
5 formuie lla et/ou lib et/ou d'alcenylsuccinimides de formuie III, caract6ris6 en ce qu'on fait r6agir des anhydrides 

alcenylsucciniques avec des alcoxyalkylamines de formuie IV : 

H 2 N-(CH2) n -0-(A) m -R 3 (IV) 



10 dans laquelle : 

R 3 est un groupe alkyle en CVC-is, R 3 pouvant avoir une chaTne droite ou ram"rfi6e, 

A est -CH2-CH 2 -0 ou -CHtR^-CHg-O-, ou 

R 4 est un atome d*hydrog6ne ou un groupe methyle, 

15 n est un nombre de 1 k 6, et 

m est un nombre de 0 k 8, 



selon un rapport en moles de 1 :0,7 k 2,5 et de preference de 1 :0,8 k 1 ,2, k des temperatures de 20 k 50°C, cette 
reaction est realisee en presence de 0,58 k 0,60 mole de bases par rapport k ralcoxyalkyiamine de formuie IV, ou 
20 encore, aprfcs la reaction, on ajoute de 0,58 k 0,60 mole de bases, par rapport aux alcoxyalkylamines de fbrmule 
IV, auquei cas on utilise en tant que bases des hydroxydes de metaux alcalins ou alcalino-terreux ainsi que des 
alcanolamines de formuie HNR 5 R 6 R 7 , ou R 5 , R 6 et R 7 sont identiques ou diff6rents et represented chacun un 
atome d'hydrog6ne, un groupe alkyle en C r C 6 ou hydroxyalkyle en C r C 6 . 

25 4. Proc£d6 selon la revendication 3, caracterise en ce qu'on utilise du NaOH en tant que I'une des bases. 

5. Precede selon la revendication 3, caracterise en ce qu'on utilise en tant qu'alcoxyalkylamines de formuie IV la 3- 
methoxypropylamine et/ou la 3-butoxypropylamine. 

30 6. Formulations contenarrt de I'eau et/ou une huile pour I'usinage des metaux, en particulier pour utilisation en tant 
que lubrrfiants refrigerants, caracterisees en ce qu'eiles contiennent des sels d'alcoxyalkyl-semi-amides d'acides 
alcenylsuccjniques de formuie la et/ou lb, eventuellement en melange avec des sets de semi-esteramines d'acides 
alcenylsucciniques de formuie lla et/ou lib et/ou d'alcenylsuccinimides de formuie 111, selon la revendication 1 . 

35 7. Formulationsselon la revendication 6, caract6risee en ce que les composes selon la revendication 1 sont presents 
k une concentration de 1 0 k 80 % en poids. 

8. Liquides contenant de I'eau et/ou une huile pour I'usinage des metaux, pour I'usinage de metaux, en particulier 
pour utilisation en tant que Iubrifiants-refrig6rants, caracteris6s en ce qu'ils contiennent des sels d'alcoxyalkyl- 

40 semi-amides d'acides alcenylsuccjniques de formuie la et/ou lb, eventuellement en melange avec des sels de 
semi-esteramines d'acides alcenylsucciniques de formuie lla et/ou lib et/ou d'alcenylsuccinimides de formuie 111, 
selon la revendication 1 . 

9. Liquides pour I'usinage des metaux. contenant de I'eau et/ou une huile, selon la revendication 8, caracterises en 
45. ce qu'ils contiennent les composes selon la revendication 1 k une concentration de 0,1 k 10 % en poids et de pre- 
ference de 2 k 1 0 % en poids. 

10. Formulations selon la revendication 6, caracterisees en ce qu'eiles contiennent en tant qu'adjuvants additionnels 

des produits d'ethoxylation de fbrmule generate V : 

50 

R 8 -0-(CH 2 -CH 2 -0) p H (V) 

dans laquelle R 8 est un groupe alkyle en C 10 -C 22 . alc6nyle en C 10 -C22 ou alkylph6nyle ayant en tout de 10 k 20 
atomes de carbone, et p est un nombre de 2 k 1 0, et/ou 
55 des alcanolamides d'acides gras de formuie gen6rale VI : 

R 9 -CO-NR 10 R 11 (VI) 
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dans laquelle R 9 est un groupe alkyle en C 10 -C 22 . alc6nyle en C 10 -C 22 . et R 10 et R 11 sont iderrtiques ou drff6rents 
et representent chacun un atome d'hydrogene, un groupe hydroxyalkyle en CyC s . en particulier 2-hydroxyethyte 
ou 2-hydroxypropyle. et/ou 

un adde ether-carboxylique de formule VII : 

R 12 -(0-CH 2 -CH2) q -(0-CH(R 1 )-CH 2 ) r -CH 2 COO-X + (VII) 

dans laquelle R 12 est un groupe alkyle en C 8 -C22 ou alcenyle en C 8 -C 22 a chatne droite ou ramif iee, et q et r repre- 
sentent chacun, independamment Tun de I'autre, des nombres de 0 a 10, a la condition que la somme de q et de r 
soit d'au moins 1 etque X soit un atome d'hydrogene, un atome d'un metal alcalin ou d'un metal alcalino-terreux, 
des amines primaires alcoxydees de formule VIII : 

R 13 -N[(-OCH 2 -CH 2 -0) p H] u (VIII) 

dans laquelle : 

R 13 est un groupe alkyle en -C^, ou alcenyle, de preference alkyle en C 16 -C 18 , 
p est un nombre de 2 a 1 0, de preference de 4 a 6, et 

u vaut 1 ou 2, a la condition que, si u vaut 1 , un atome d'hydrogene se trouve sur la liaison libre de Patome 
d'azote, et/ou 

des esters d'acides gras du polyglycol, en particulier d'acides gras satures ou insatures ayarrt de 10 a 22 
atomes de carbone dans la chatne alkyle et de 1 a 10 motifs oxyde d'ethylene, de preference l acide oieique avec 
de 4 a 6 motifs oxyde d'ethylene. 

11. Formulations selon la revendication 10, caracteris6es en ce que les adjuvants sont presents a une concentration 
de 20 a 40 % en poids. 

12. Formulations selon la revendication 6, caracteris6es en ce qu'elles contiennent des antimoussants et/ou des con- 
servateurs. 

13. Liquides pourj'usinage des metaux selon la revendication 8, caracteris^s en ce qu'ils contiennent en tant qu'adju- 
vants additionnels 

des produits d'ethoxylation de formule g£n6rale V : 

R 8 -0-(CH 2 -CH 2 -0) p H (V) 

dans laquelle R 8 est un groupe alkyle en C 10 -C 22 . alcenyle en C 10 -C 22 ou alkylphenyle ayant en tout de 10 a 20 
atomes de carbone, et p est un nombre de 2 a 1 0, et/ou 

des alcanolamides d'acides gras de formule g6n6rale VI : 

R 9 -CO-NR 10 R 11 (VI) 

dans laquelle R 9 est un groupe alkyde en C-jq-C^. alc6nyle en C 10 -C 22 , et R 10 et R 11 sont iderrtiques ou differents 
et representent chacun un atome d'hydrogene, un groupe hydroxyalkyle en C-j-Ce, en particulier 2-hydroxy6thyle 
ou 2-hydroxypropyle, et/ou 

un acide ether-carboxylique de formule VII 

R 12 -(0-CH 2 -CH 2 ) q -(0-CH(R 1 )-CH 2 ) r -CH 2 COO-X + (VII) 

dans laquelle R 12 est un groupe alkyle en Cs-C^ ou alc6nyle en C 8 -C 22 a chaTne droite ou ramif iee, et q et r repre- 
sentent chacun independamment I'un de I'autre, des nombres de 0 a 10, a la condition que la somme de q et de r 
soit d'au moins 1 et que X soit un atome d'hydrogene, un atome d'un metal alcalin ou d'un metal alcalino-terreux, 
des amines primaires alcoxy!6es de formule VIII : 

R 13 -N[(-OCH 2 -CH 2 -0) p H] u (VIII) 

dans laquelle : 
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R 13 est un groupe alkyle en C 1 -CgQ. ou alcenyle, de preference alkyle en C 16 -C 18 , 
p est un nombre de 2 a 10, de preference de 4 a 6. et 

u vaut 1 ou 2, a ia condition que, si u vaut 1 , un atome d'hydrogene se trouve sur la liaison libre de I'atome 
d'azote, et/ou 

des esters d'acides gras du polyglycol, en particulier d'acides gras satures ou insatures ayant de 10 a 22 
atomes de carbone dans la chaine alkyle et de 1 a 10 motifs oxyde d'ethylene, de preference d'acide oleique avec 
de 4 a 6 motifs oxyde d'ethylene. 

14. Utilisation de sels cTalcoxyalkyl-semi -amides d'acides alcenylsucciniques de formule ia et/ou lb, eventuellement en 
melange avec des sels de semi-esteramines d'acides alcenylsucciniques de formule I la et/ou lib et/ou d'alcenyl- 
succinimides de formule III en tant qu'adjuvants pour I'usinage des metaux, en particulier en tant qu'agents anti- 
corrosion et emulsif tants dans des formulations ou adjuvants pour I'usinage des metaux, aqueux et/ou corrtenant 
une huile. 
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